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La presente demande concerne I'utilisation de 


L'invention concerne egalement une composition 



I'association d'une huile volatile et d'une huile siliconee comprenant, dans une phase grasse, une huile volatile, 
phenylee dans une composition comprenant une phase une huile siliconee phenylee et moins de 20% en poids 
grasse. d'huile hydrocarbonee non volatile. 
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Description 

La presente invention a trait a une composition notamment cosmelique susceptible d'etre appliqu6e sur la peau 
et/ou les levres, et en particulier une composition anhydre pour le soin et/ou le maquillage de la peau et/ou des levres, 
s notamment un rouge a levres sous forme de stick, ou un fond de teint. 

Les compositions de rouge a levres et de fond de teint comprennent g£n6ralement des corps gras tels que des 
huiles, des composes pateux et des cires, ainsi qu'une phase particulaire generalement composee de charges et de 
pigments. 

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliqu6es sur la peau ou les levres, presentent I'inconvenient de transferer, c'est- 
10 a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant une trace, sur certains supports avec lesquels eiles peuvent etre 
mises en contact, et notamment un verre, une tasse, un vehement ou la peau. II s'en suit une persistance mediocre 
du film sur la peau ou sur les levres necessitant de renouveler rSgulierement Papplication de la composition de fond 
de teint ou de rouge a levres. 

Par ailleurs, I'apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier peut 

J5 ecarter certaines femmes a utiliser ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que certaines 
compositions avaient tendance a se propager a I'int6rieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds 
de teint; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges a levres; dans les plis de la paupiere, dans 
le cas des fards a paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, Papparition de 

20 stries dans le maquillage, gener6es par les mouvements des paupieres. Tous ces phenomenes engendrent un effet 
inesthetique, que la consommatrice souhaite bien evidemment 6viter. 

Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux compositions de rouge a levres et 
plus recemment aux compositions de fond de teint 'sans transfert'. Ainsi, il a ete envisage dans la demande de brevet 
JP-A-61 -65809 des compositions de rouge a levres 'sans transfert' contenant 1 a 70% en poids de resine liquide de 

25 silicone a motifs repetitifs silicates (ou a reseau tridimensionnel) comportant des chaines pendantes alkyiees de 1 a 
6 atomes de carbone ou phenyiees, 10 a 98% en poids d'une huile de silicone volatile a chaTne Si-O cyclique et a 
radicaux methyle et des charges pulverulentes. Ces compositions, bien que fort satisfaisante sur la propriete de 'sans 
transfert' presentent I'inconvenient d'etre liquides et done peu commodes a utiliser, ou tout au moins loin du concept 
classique d'un rouge a levres en baton, limitant le nombre de femmes susceptibles d'utiliser ce type de rouge a levres. 

30 De plus, le film obtenu sur les levres apres evaporation de I'huile de silicone presente I'inconvenient de devenir incon- 
fortable au cours du temps (sensation de dessechement et de tiraillement, 6cartant encore un certain nombre de 
femmes de ce type de rouge a levres). Pour ameiiorer le contort de ce type de composition, on pourrait ajouter des 
huiles non volatiles silicon6es ou non, mats dans ce cas on perd en efficacite 'sans transfert'. De plus, ces compositions 
sont longues a secher, e'est-a-dire que le resultat 'sans transfert' n'apparaTt qu'au bout de plusieurs minutes. 

35 plus recemment, il a ete envisage dans la demande de brevet EP-A-602905 des rouges a levres 'sans transfert' con- 
tenant une silicone volatile cyclique ou lineaire et a chaines methyiees pendantes et une resine de silicone comportant 
une chaTne esterifiee pendante ayant au moins 1 2 atomes de carbone. Le film de rouge a levres a encore I'inconvenient 
de manquer de confort a I'application et notamment d'etre trop sec. 

La presente invention a pour but de proposer une composition notamment anhydre de soin ou de maquillage 

40 permettant de remedier a ces inconvenients et permettant en particulier I'obtention d'un film ne transf6rant pas, ne 
migrant pas, ne tachant pas un support avec lequel il serait en contact, tout en presentant des proprietes cosmetiques 
ameiiorees par rapport a celles des produits 'sans transfert* de I'art anterieur notamment des propriete de glissant, de 
non tiraillement et de non dessechement des levres. 

Ainsi, un objet de invention est ('utilisation de I'association d'une huile volatile et d'une huile silicones phenyiee 

45 dans une composition comprenant une phase grasse afin de diminuer le transfert et/ou la migration et/ou d'am6liorer 
la tenue, de ladite composition. 

Un autre objet de ''invention est une composition comprenant, dans une phase grasse, une huile volatile, une huile 
silicones phenyiee et moins de 20% en poids d'huile hydrocarbon6e non volatile. 

Un autre objet de I'invention est un precede pour limiter, diminuer et/ou empecher le transfert d'une composition de 
so maquillage ou de soin de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses, notamment un rouge a I6vres ou un 

fond de teint, consistant a introduce dans ladite composition une phase grasse comprenant une huile volatile, une 

huile silicon6e ph6nyl6e et moins de 20% en poids d'huile hydrocarbon6e non volatile. 

L'invention s'applique aux compositions a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, et 

notamment, non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi aux produits de soin des levres ainsi 
55 qu'aux produits de maquillage et de soin de la peau tels que les fonds de teint. En effet, les produits de maquillage du 

visage presentent les memes inconvenients de transfert' sur un support que les rouges a levres. 

On considers notamment comme muqueuse, la partie interne de la paupiere inf6rieure; parmi les semi-muqueuses, 

on entend plus particuli6rement les I6vres du visage. 



2 



EP 0 756 864 A1 



10 



15 



La composition de I'invention peut se presenter sous forme solide et par exemple sous forme d'un stick. En outre, 
elle permet I'obtention d'un film homogene, facilement applicable, s'6talant aisement et uniformement. Le film obtenu 
presente egalement une texture legere et reste confortable, non sec, et peut etre porte tout au long de la journee. 

La composition selon I'invention comprend done au moins une huile volatile, qui peut dtre choisie en particulier 
parmi les huiles hydrocarbonees ou les huiles siliconees, cyciiques ou lineaires, seules ou en melange. Par huile 
volatile, on entend dans la presente description, toute huile susceptible de s'evaporer au contact de la peau. De pre- 
ference, on utilise des huiles dont le point eclair est suffisamment eleve pour permettre I'utilisation de ces huiles en 
formulation, et suffisamment bas pour obtenir I'effet evanescent souhaite. On emploie de preference des huiles dont 
le point eclair est de Pordre de 40-100°C. 

Parmi les huiles siliconees volatiles, on peut citer la cyclotetradimethylsiloxane, la cyclopentadimethylsiloxane, la cy- 
clohexadimethylsiloxane et le methylhexyldimethylsiloxane. Parmi les huiles hydrocarbonees volatiles, on peut citer 
les isoparaffines. 

La composition selon invention peut comprendre 8-70% en poids, de preference 30-60%, d'huiles volatiles par rapport 
au poids total de la composition. 

La composition selon I'invention comprend egalement au moins une huile siltconee phenylee. Cette huile peut dtre 
un polyphenylmethylsiloxane ou un phenyltrimethicone, ou un melange de differentes huiles siliconees phenylees, et 
en particulier peut repondre a la formule suivante : 



20 
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CH 3 -Si-CH 3 
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I 

Si- 
I 
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— J m 



dans laquelie 

35 

R est un radical aikyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 
n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 

m est un nombre entier compris entre 0 et 100, sous reserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 100. 

40 De preference, R est un radical melhyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou encore 

un radical phenyle, tolyle, benzyle ou phenethyle. 

Parmi ces huiles phenylees, on peut citer I'huile Belsil PDM1000 de Wacker, les huiles DC556 ou SF558 de Dow 
Coming, I'huile Abil AV8853 de Goldschmidt ou I'huile Silbione 70633V30 de Rhdne Poulenc. 
La composition selon I'invention peut comprendre 1-35% en poids, de preference 20-30%, d'huiles siliconees pheny- 
45 lees. 

La phase grasse peut comprendre, en plus des huiles ci-dessus mentionnees, les corps gras usuellement utilises 
dans le domaine d'application envisage. Parmi ceux-ci, on peut citer les corps gras silicones tels que les huiles, les 
corps gras pateux, les gommes et les cires de silicone, ainsi que les corps gras non silicones tels que les huiles, les 
pateux et les cires v6g6tales, minerales, animates et/ou synthetiques. 
so Parmi les corps gras silicones, on peut citer les polydim6thylsiloxanes (PDMS) et les aikyldimethicones, ainsi que les 
silicones modifi6es par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des groupe- 
ments fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines. 

Parmi les corps gras non silicones, on peut citer I'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, I'huile d'Arara, 
d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c6r6ales; des esters 
ss d'acides gras; des alcools; des acetylglyc6rides; des octanoates, d6canoates ou ricinoieates d'alcools ou de polyal- 
cools; des triglycerides d'acides gras; des glyc6rides; des huiles hydrogen6es concretes a 25°C; des lanolines; des 
esters gras concrets a 25°C; la cire d'abeilles; les cires vegetales telles que la cire de Camauba, de Candellila, d'Our- 
ricury, du Japon ou les cires de fibres de lieges ou de canne a sucre; les cires min6rales, par exemple d paraffine, 
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de lignite ou les cires microcristal lines ou les ozokerites; les cires synthetiques, parmi lesquelles les cires de polye- 
thylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch. 

Ces corps gras peuvent en particulier etre choisis de maniere variee par rhomme du metier afin de preparer une 
composition ayant les proprieles souhaitees, par exemple en consistance ou en texture. 
5 En particulier, la composition selon Pinvention peut comprendre au moins une cire, de maniere a assurer la resistance 
mecanique, lorsque la composition se presente sous la forme d'un stick. 

Lorsqu'elle se presente sous la forme d'une pate souple ou d'un produit couie, la composition selon Pinvention comprend 
une quantite moins importante de cire, par exemple de Pordre de 2-15% en poids. 

D'une maniere generate, la composition peut comprendre 0,5-30% en poids d'au moins une cire hydrocarbon ee et/ou 
10 siliconee, et de preference 1 0-20% en poids de cire hydrocarbonee et 0-1 0% en poids de cire siliconee. 

De plus, on a constate que Pamelioration de la tenue de la composition selon I'invention, ainsi que son absence 
de migration et/ou detransfert, pouvait etre particulierement interessante lorsque la composition comprenait moins de 
20% en poids d'huile non volatile hydrocarbonee, de preference moins de 5% en poids, voire pas d'huiles hydrocar- 
bon ees non volatiles du tout. 

is La composition selon P invention peut comprendre une phase particulate, generalement presente a raison de 

0-35% en poids, de preference 5-25% en poids, et qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des 
charges habituellement utilises dans les compositions cosmetiques. 

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, insolubles dans la 
cire et la silicone volatile, destinees a colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des par- 
20 ticules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires, destinees a donner du corps 
ou de la rigidity a la composition et/ou de la douceur, de la matite et de Puniformite au maquillage. Par nacres, il faut 
comprendre des particules Irishes qui reflechissent la lumiere. 

Les pigments peuvent dtre presents dans ia composition a raison de 0-15% en poids de la composition finale, et de 
preference a raison de 8-10%. Us peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les 
25 pigments mineraux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de 
chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, 
strontium, calcium, aluminium. 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0-20% en poids, de preference a un taux Sieve 
de Pordre de 8-15% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert 

30 d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore. 

Les charges, qui peuvent etre presentes a raison de 0-30% en poids, de preference 5-15%, dans la composition, 
peuvent etre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, 
les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le micatitane, le nitrure de bore, les microspheres telles 
que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de Toshi- 

35 ba). 

La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel que des 
antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques, des vitamines, des 
acides gras essentiels, des sphingolipides, des composes auto-bronzants tels que la DHA, des filtres solaires, des 
tensioactifs, des polymeres liposolubles notamment hydrocarbon6s, tels que le polybutene, les polyalkylenes, les po- 
40 lyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les corps gras. Ces additifs peuvent etre presents dans la 
composition a raison de 0-10% en poids. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels composes compiementaires, et/ou leur quantite, de 

telle maniere que les propri6t6s avantageuses de la composition selon Pinvention ne soient pas, ou substantiellement 

pas, alt6rees par Padjonction envisagee. 
45 Les proc6d6s de fabrication des compositions selon I'invention ne different en rien des precedes classiquement 

utilises en cosmetique et parfaitement conn us de Phomme de Part. Ces precedes consistent dans le melange des 

diff6rents constituants de la composition, pr6alablement chauffes, puis a leur coulage selon la forme souhaitee. 
Les compositions selon Pinvention peuvent se presenter notamment sous la forme de stick ou baton, ou sous la 

forme de pate souple ou coulee, voire sous la forme d'un liquide huileux, eventuellement geiifie. 
so Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous la forme d'un produit cosmetique et notamment sous la 

forme d'un produit de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint, un fard a joues ou a paupieres, ou un 

rouge a I6vres. 

Elles peuvent 6galement se presenter sous forme non color6e, contenant eventuellement des actifs cosmetiques. 
Elles peuvent alors notamment etre utilis6es comme base de soin pour les l&vres ou base fixante a appliquer sur un 
55 rouge a levres classique. La base fixante forme alors un film protecteur sur le film de rouge, en limite le transfert et la 
migration, et permet d'augmenter ainsi sa tenue. Les compositions peuvent egalement se presenter sous la forme 
d'une composition dermatologique ou de soin de la peau, ou sous forme d'une composition solaire ou autobronzante. 
L'invention est illustr6e plus en detail dans les exemples suivants. 
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Exemple 1 

On prepare un baton de rouge a levres ayant la composition suivante: 

5 . cyclopentadim6thylsiloxane 35 g 

polyphenylmethylsiloxane (DC556 Fluid de Dow Corning) 30 g 
cires de silicone 10 g 

cires hydrocarbonees (notamment polyethylene) 1 0 g 
pigments 10 g 
10 . charges (notamment poudre de Nylon) 5 g 

On prepare la composition de maniere usuelle, en chauffant les corps gras, saut les huiles volatiles, a 95°C et en 
les m6langeant. On ajoute ensuite les pigments et les charges, et, a 60° C, les huiles volatiles. On melange le tout a 
I'aide d'une turbine Moritz a la Vitesse de 3000 tr/min. On peut alors couler ledit melange dans des moules adequats. 

is On obtient ainsi un baton de rouge a levres, de texture agreable, qui s'etale bien et s'applique uniformement. Le film 
est confortable a porter dans le temps et ne migre pas. 

On applique cette composition sur la parti e gauche des levres de plusieurs personnes. Pour comparaison, on 
applique sur la partie droite desdites levres, la meme composition dans laquelle I'huile de silicone phenylee est rem- 
plac6e par une huile hydrocarbonee d'origine v6g6tale. On laisse s§cher les rouges a levres a temperature ambiante 

20 pendant 5 minutes, puis on applique la totality des levres sur une feuille de papier. 

On constate sur la total ite" des feuilles de papier, une trace plus importante de rouge laissde par la composition selon 
I'art anterieur. La composition selon ['invention laisse sur la feuille une trace tres faible, a peine perceptible. 

Exemple 2 

25 ~~ 

On prepare une pate souple ayant la composition suivante : 
cyclopentadimethylsiloxane 40 g 

polyphenylmethylsiloxane (DC556 Fluid de Dow Corning) 20 g 
30 . cire de silicone 10 g 

cire de polyethylene 10 g 
pigments 10 g 

charges (notamment poudre de Nylon) 5 g 

35 On prepare la composition de maniere usuelle, en chauffant les corps gras, sauf les huiles volatiles, a 95°C et en 

les melangeant. On ajoute ensuite les pigments et ies charges, et, a 60°C, les huiles volatiles. On melange le tout a 
Taide d'une turbine Moritz a la vitesse de 3000 tr/min. On peut alors couler ledit melange dans des conditionnements 
adequats. On obtient ainsi une pate souple, de texture agr6able, qui s'6tale bien et s'applique uniformement. Le film 
est confortable a porter dans le temps et ne migre pas. 

40 

Exemple 3 

On prepare une base fixante pour rouge a levres ayant la composition suivante: 

45 . cyclotetradimethylsiloxane 35 g 

polyphenylmethylsiloxane (DC556 Fluid de Dow Corning) 30 g 
cires de silicone 10 g 

cires hydrocarbonees (notamment polyethylene) 10 g 
charges (notamment poudre de Nylon) 5 g 

50 

On prepare la composition selon I'exemple 1. 

On obtient une base fixante sous forme de stick. Cette base est de texture agr6able et s'applique aisement sur 
un film de rouge a levres classique. 

55 

Revendlcations 

1 . Utilisation de Passociation d'une huile volatile et d'une huile silicon6e ph6ny!6e dans une composition comprenant 
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une phase grasse afin de diminuer le transfer! et/ou la migration de ladite composition. 

2. Utilisation de I'association d'une huile volatile et d'une huile siliconee phenylee dans une composition comprenant 
une phase grasse afin d'ameliorer la tenue de ladite composition. 

5 

3. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans une composition comprenant moins de 20% d'huile 
hydrocarbon ee non volatile. 

4. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans une composition comprenant moins de 5% d'huile 
io hydrocarbonee non volatile. 

5. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans une composition ne comprenant pas d'huile hydro- 
carbonee non volatile. 



is 6. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'huile volatile est choisie parmi les huiles 
hydrocarbonees ou les huiles siliconees, cycliques ou lineaires, seules ou en melange. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile volatile est choisie parmi la cyclote- 
tradimethylsiloxane, la cyclopentadim ethyls iloxane, la cyclohexadimethylsiloxane, le methylhexyldimethylsiloxa- 

20 ne, les isoparaffines, et leurs melanges. 

8. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'huile volatile est presente a raison de 8-70% 
en poids, de preference 30-60%, dans la composition. 

25 g. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est choisie parmi 
les huiles de formule (1 ) et leurs melanges, : 



30 



35 



40 




CH 3 -Si-CH 3 



R 
I 

■Si — CH 3 
I 

R 



(I) 



m 



dans laquelle 

45 

R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 
n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 

m est un nombre entier compris entre 0 et 100, sous reserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 100. 

so 10. Utilisation selon la revendication 9, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est choisie parmi les huiles de formule 
(1) pour lesquelles R est un radical mdthyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle, octadecyle, phenyle, 
tolyle, benzyle ou pheYiethyle. 



11. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est presente a 
raison de 1-35% en poids, de preference 20-30%, dans la composition. 

12. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse comprend en outre 0,5-30% 
en poids de cire hydrocarbonee et/ou siliconee. 
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13. Utilisation selon Tune des revendications prec6dentes dans une composition se presentant sous la forme de stick 
ou baton, sous la forme de pate souple ou coulee, ou sous la forme d'un liquide huileux, eVentuellement g^lifie. 

14. Utilisation selon Tune des revendications prec6dentes dans une composition cosm6tique ou dermatologique. 

5 

15. Utilisation selon Tune des revendications precectentes dans une composition de maquillage, notamment de fond 
de teint, de fard a joues ou a paupieres, ou de rouge a levres; dans une base de soin ou une base fixante pour 
les levres; dans un produit de soin de la peau ou dans une composition solaire ou autobronzante. 

10 16. Composition comprenant, dans une phase grasse, une huile volatile, une huile silicone^ ph6nylee et moins de 
20% en poids d'huile hydrocarbonee non volatile. 

17. Composition selon la revendication 16, dans laquelle I'huile hydrocarbonee non volatile est presente a raison de 
moins de 5% en poids. 

15 

18. Composition selon Tune des revendications 16 a 17, dans laquelle I'huile volatile est choisie parmi les huiles hy- 
drocarbon6es ou les huiles silicones, cycliques ou Iin6aires, seules ou en melange. 

19. Composition selon Tune des revendications 16 a 18, dans laquelle I'huile volatile est choisie parmi fa cyclotetra- 
20 dimethylsiloxane, la cyclopentadimSthylsiloxane, la cyclohexadimethylsiloxane, le methylhexyldim&hylsiloxane, 

les isoparaffines, et leurs melanges. 

20. Composition selon Tune des revendications 16 a 19, dans laquelle I'huile volatile est presente a raison de 8-70% 
en poids, de preference 30-60%, dans la composition. 

25 

21. Composition selon Tune des revendications 16 a 20, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est choisie parmi les 
huiles de formule (1 ) et leurs melanges : 




dans laquelle 

45 

R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 
n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 

m est un nombre entier compris entre 0 et 1 00, sous reserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 1 00. 

so 22. Composition selon la revendication 21, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est choisie parmi les huiles de 
formule (1) pour lesquelles R est un radical mdthyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle, octadecyle, 
phenyle, tolyle, benzyle ou phen&hyle. 

23. Composition selon Tune des revendications 16 a 22, dans laquelle I'huile siliconee phenylee est presente a raison 
55 de 1-35% en poids, de pr6f6rence 20-30%, dans la composition. 

24. Composition selon Tune des revendications 16 a 23, dans laquelle la phase grasse comprend en outre 0,5-30% 
en poids de cire hydrocarbon6e et/ou siliconee, de preference 10-20% en poids de cire hydrocarbonee et 0-10% 
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en poids de cire silicon6e. 

25. Composition selon Tune des revendications 1 6 a 24, comprenant en outre une phase particulaire pr6sente a raison 
de 0-35% en poids, de pr6f6rence 5-25% en poids. 

5 

26. Composition selon Tune des revendications 16 a 25 se pr6sentant sous la forme de stick ou baton, sous la torme 
de p£te souple ou coulee, ou sous la forme d'un liquide huileux, eventuellement g6lifi§. 

27. Composition selon Tune des revendications 16 a 26 se pr6sentant sous la forme d'une composition cosmStique 
10 ou dermatologique, comprenant un support cosm6tiquement ou dermatologiquement acceptable. 

28. Composition selon Tune des revendications 1 6 a 27 se pr6sentant sous la forme d'une composition de maquidage, 
notamment un fond de teint, un fard a joues ou a paupi&res, ou un rouge a tevres; d'une base de soin ou d'une 
base fixante pour les l&vres; d'un produit de soin de la peau ou d'une composition solaire ou autobronzante. 

15 

29. Proc6de pour limiter, diminuer et/ou empecher le transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau, 
des muqueuses et/ou des semi-muqueuses, notamment un rouge a l&vres ou un fond de teint, consistant a intro- 
duce dans ladite composition une phase grasse comprenant une huile volatile, une huile silicone^ ph6ny!6e et 
moins de 20% en poids d'huile hydrocarbon6e non volatile. 

20 
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